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© Feate Ldsungen von Pyrrolo-r3,4-cj-pyrrolen mK Chfnacrldonen. 

@ Feste Lfisungen von Pyrrolo-[3,4-c]-pyrrolen und Chinacri- 
donen, enthaltend 

a) mindestens eine Verblndung der Formein 
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oder 
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worin A und B unabhanglg voneinander elne der Gruppen 
der Formaln 



EM! PA _ 27 FR - 2 HE - 26VVI - 135 Tl - GHE 

bedeuten. wortn Ri und R 2 unabhanglg voneinander 
Wasserstoff, Halogen, Ci-C2-Alkyl. Ci-Cs-AJkoxy, -GR* 
•N(R3)2, -CF 3i -CN oder elne Gruppe der Formeln 
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bedeuten, R3 Ci-C 5 -Alkyl 1st und R4 und-R* unebhengig 
voneinander Wasserstoff, Halogen. Ci-<VAIkyl,Ci-C6-AI- 
koxy, -SR 3 oder -CN bedeuten, und 
b) mindestens elne Bneare Chinacrtdonverblndung der 
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worin W, X. Y und Z unabhangig voneinander Halogen, 
Ci-C 5 -A1kyl, Ci-Cs-Alkoxy und i, k, m und n Null, 1 oder 2 
bedeuten, wobei slch die Rdntgenbeugungsdiagramme 
der Einzelkomponenten unterscheiden. 
Solche teste Losungen elgnen slch hervorragend als Pig- 
mente zum Farben von hochmolekularem organlschem Materi- 
al 
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Beschreibung 

Feste Losungen von Pyrrolo.r3.4-cl .pvrrolen mlt Chtnacririnncn 
Die vorliegende Erfindung betrim feste L6sungen von 1 .4-Diketopyrro)o-{3.4H:]-pyrrolen mit Chlnacrldonen 

^entetracarbonsauredi, mI den beschdeben. Aus 2,\)£LZ ill \SSR Z 

^Inacndonchinonp.gmenten mlt 2-Anillnoacrldon, das selbst keln Pigment 1st. bekannt Aus oCu15S 

I fJLJ? f aUCh b , ekan 1u' daSS feSte L6sun9en be9tlmmter CWnacrtdone mlt spe^^T^SSl 
no-Verbindungen. d.e selbst auch keina Pigmente sind. eine verbeeeerte Uc^eSrtt^^elseT 

mi ! i T? Un8 V °k ^ r0, ?l 3 ^ ^-nrrtm als Pfcmente 1st z.B. aus dem UfrSErt 5!?S bekannt 
D ese Verbindungen haben slch Im allgemeinen als Pigmente hervorragender Q««l«l!Z 
allerdlngs, Je nach Anwendungsgeblet. nicbt Irnmer voll befriedigen ewrtesen, konnen 

Es ist nun gefunden worden, dass bestlmmte Pyrrolo-[3,4^]-pyrroie Qberraschenderwelae mh Ptom*^ 

frbK. 3 "' 6 "' 1 KlasSG ' nam,ich m,t mma «°™> nm 5!2S5S£33^ 

enS^d**"* ErfindUn9 betrm d6mnaCh ,6Ste L68Un9en VOn Py^to-P^J-pyrroten und CWnacridon^. 
^ a) mindestens elne Verblndung der Formeln 
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worin A und B unabhangig voneinander elne der Gruppen der Formeln 
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5R, eUt Nmr ri r? 1 ru 5 ""f^S'fl voneinander Wasserstoff, HaJogen. C,-C 6 -Alkyl. C,-C 6 -Alkoxy 
-bRa, -N(R3)2, -CF 3> -CN Oder eine Gruppe der Formeln ruiw*y, 
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b) mindestens eine lineare Chinacridonverblndung der Formeln 
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(IV), 



(V) oder 
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(VI), 



20 



worln W, X, Y und 2 unabhangig voneinander Halogen, Ci-Cs-Alkyl, Ci-Cs-Alkoxy und I, k, m und n Null, 1 
oder 2 bedeuten, wobei sich die Rontgenbeugungsdiagramme der f esten Losungen von der Sumrne der 25 
Rfintgenbeugungsdiagramme der Elnzelkomponenten unterschelden. 
Bedeuten etwaige Substituenten Halogen, so handelt es sich dabei z.B. urn Fluor, vorzugsweise Brom und 
Insbesondere Chlor. . 

Bedeuten etwaige Substituenten Ci-Cs-Alkyl, so melnt man damlt z.B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, 
n-Butyl, sec-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, Isopentyl, Neopentyl oder tert.-Pentyl. ' " 30 

Etwaige Substituenten, die Ci-Cs-Alkoxy bedeuten, stellen z.B. Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, n-Butoxy, 
sec.-Butoxy, n-Pentyloxy, (sopentyloxy oder Neopentyloxy dar. 

Von besonderem Interesse slnd 

- teste Losungen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formeln I oder II mit der oben angegebenen 
Bedeutung, und eine Chinacridonverblndung der Formel III, worin W Chlor oder Methyl und I Null oder 1 35 
bedeuten; 

- teste Losungen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formeln I oder II mit der oben angegebenen 
Bedeutung, eine Chinacridonverblndung der Formel V, worin m Null bedeutet und eine Chinacridonverblndung 
der Formel IV, worin k Null ist; 

- teste Losungen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formeln I oder II mit der oben angegebenen 40 
Bedeutung, eine Chinacridonverblndung der Formel V, worin m Null bedeutet und eine Chinacridonverbindung 

der Forme! Ill, worln i Null Ist; 

- teste Losungen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formeln I und II mit der oben angegebenen 
Bedeutung, und je eine Chinacridonverbindung der Formeln III, IV und V, worin, I, k und m Null bedeuten. 

Von ganz besonderem Interesse sind erfindungsgemasse teste L6sungen, die eine Verbindung der Formel I 45 
mtt der oben angegebenen Bedeutung und mindestens eine Verbindung der Formeln III, IV, V oder VI, mit der 
zuerst angegebenen Bedeutung, enthalten. 

Bevorzugt sind erfindungsgemasse teste Losungen, die eine Verbindung der Formel I enthalten, worin A 
eine Gruppe der Formeln 

50 
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bedeutet, worin Ri Wasserstoff, Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Ethyl, tert.-Butyl oder Phenyl und R 2 
Wasserstoff, Chlor, Methyl oder Cyano bedeuten. 
Besonders bevorzugt ist eine teste Losung enthaltend die beiden Verbindungen der Formeln 

60 
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fasten Losungen dann am starksten. wenn sle Gemlsle 1 ^ 

Chlnacndonen der Formal III und/oder der Formal IV enthalten Dabe X o«m k m 

Die erflndungsgemassen festen Ldsungen kdnnen ausgehend von Dnvslkalisehen Mi^h. ,n rtQ „ w u 

Alkalihydroxlde Oder quatemare Ammonlumverbindungen- ' A>kohola *e. 

du'rTvSn^ K -P°«'3C h un g in Saure und FaJlung dar fasten Losung 

R ^aS» 

Bel der alkaiischen UmfaJlung wird die physikallsche Mischuna de/pin™,^™™^*^ , 

Mineral-oder organischen Saure. wie SalzsSure. Schwefeteaure oder Esalasaure o^it ^irri 

J^SS^TVtt.'? insbesondere Schwefel- und PoSChorK. SJauf dlese Art 
ernaltene Pigment 1st sehr feinkristallln und wird deshalb bevorzugt durch Erwarmuna der sauren vX^ n «« 
Pigmentsuspenslon mit oder ohne organlschem L5aungsmittel rekristaJHsleT^ 9 ****d*i 
Bevorzugt werden die erflndungsgemassen festen Lasungen ausgehend von den nhv»li™jl«rh~. 



und 90° G, 
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vorzugsweise zwfschen 15 und 60°C, durchgefuhrt. 

Bei der Trockensalzmahlung werden bevorzugt Kochsalz, CaCl2, Na2S04 oder Al2(S04)3 mlt Oder ohne 
Kristallwasser verwendet. Auf 100 bis 150 Qewichtsteile SaJz werden beispielsweise 10 bis 50 Gewichtsteile 
Pigment verwendet. Dabei kann es von Vortei) sein, dern Mahlmedlum gerlnge Mengen an Losungsmitteln wie 
Xylol oder Tetrachlorethylen und/oder Tensiden, wie z.B. Dodecylbenzolsulfonsaure-natriumsalz oder 5 
-isopropylammonlumsalz, zuzufOgen. Die Aufarbeitung erfolgt nach an sich bekannter Methode, indem das 
Pigment/Salzgemisch von den Mahlkorpern getrennt, dann in Wasser gegeben wird, und die erhaitene 
Pigmentsuspension danach abfiltriert wird. 

Wassrige Mahlungen der physikaiischen Pigmentmischungen kfinnen mit Oder ohne Mahlhilfsmittel, wie sie 
beispielsweise in EP-A-101 666 beschrieben sind, durchgefuhrt werden. Dabei kann es von Vorteil sein, den 10 
pH-Wert vom neutraJen in den sauren oder aikaiischen Bereich zu verschieben. 

Obwohi die erfindungsgemassen festen Losungen ausgezeichnete appllkatorische Eigenshaften aufwei- 
sen, kann est vorteilhaft sein, dem Pigment Texturschutzmittel zuzufugen. 

Geeignete Texturschutzmittel sind beispielsweise Fettsauren mit mlndestens 12 C-Atomen, wie 
Stearinsaure oder Behensaure, deren Amide, Ester oder Salze, wie Magnesium-, Zink- oder Aluminiumstearat 75 
oder Magnesiumbehenat, ferner quaternare Ammoniumverbindungen, wie Tri-(Ci-C4)-alkyIbenzylammo- 
niumsalze, ferner Weichmacher, wie epoxidiertes Sojabohnenol, Wachse, wie Poiyethylenwachs, Harzsauren, 
wie Abletinsaure, Koiophoniumseife, hydriertes oder dimerisiertes Koiophonium, Ci2-Cia-Paraffindisulfonsau- 
ren, Alkyiphenole oder Alkohoie, wie Stearylalkohol, ferner Lauryi- oder Stearylamln, sowle allphatische 
1,2-Diole, wie Dodecandiol-1,2. 20 

Bevorzugte Texturschutzmittel sind Lauryi- oder Stearylamin, allphatische 1,2-Diole, Stearinsaure, deren 
Amide, Salze oder Ester, epoxidiertes Sojabohnenol, Wachse oder Harzsauren. 

Solche Zusatzstoffe kfinnen in Mengen von 0,05 bis 20, bevorzugt 1 bis 10 Gew.o/o bezogen auf die feste 
Pigmentlosung, vor, wahrend oder nach deren Bildung zugegeben werden. 

Feste Losungen konnen durch ihr Rdntgenbeugungsspektrum gekennzeichnet werden, welches sich von 25 
demjenigen des physikaiischen Gemisches der belden Einzelkomponenten unterscheldet. Das R6ntgenbeu- * 
gungsdiagramm der erfindungsgemassen festen Losungen ist durch andere Linien als die Summe der 
Rontgenbeugungsdiagramme der Einzelkomponenten gekennzeichnet. 

Die erfindungsgemassen festen Losungen eignen sich ausgezeichnet als Pigmente zum Farben von 
hochmolekularem organischem Material. Sie weisen gegenuber den Ausgangspigmenten unterschiedliche 30 
koloristische Eigenschaflen auf und konnen je nach dem Herstellungsverfahren In transparenter oder 
deckender Form vorliegen. Durch thermische Nachbehandlung in organischen Losungsmitteln lassen sie sich 
beispielsweise gut rekristallisieren, d.h. man erhalt elne deckende Form mit einer einheitllchen Pigmentpartl- 
kelgrosse und -form. Vorzugsweise verwendet man als organische Losungsmittel z.B. durch Halogenatome, 
Alky!- oder Nitrogruppen substitulerte Benzole, wie Xylole, Chlcrbenzol, o-Dichlorbenzol oder Nitrobenzol, 35 
sowie Pyridinbasen, wie Pyridin, Picoiin oder Chinolin, ferner Keteon, wie Cyclohexanon, Alkohoie, wie 
Isopropanol, Butanole, Pentanole, oder Trlcyclodecanalkohole, Ether, wie Ethylenglykomonomethyl- Oder 
-monoethyiether, Amide, wie Dimethylformamid oder N-Methylpyrrolldon, sowie Dimethylsulfoxld oder 
Sulfolan. 

Hochmolekulare organische Materialien, die mlt den erfindungsgemassen festen Losungen gefarbt bzw. 40 
pigmentiert werden konnen, sind z.B. Celluloseether und -ester, wie Ethylcellulose, Nitrocellulose, 
Celluloseacetat oder Ceilulosebutyrat, natQrtlche Harze oder Kunstharze, wie Polymerisations- oder 
Kondensationsharze, wie Aminoplaste, insbesondere Harnstoff- und Melamin-Formaldehydharze, Alkydharze, 
Phenoplaste, Polycarbonate, Polyolefine, Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyamide, Polyurethane, Polyester, 
ABS, Polyphenyienoxide, Gummi, Casein, Silikon und Silikonharze, einzeln oder in MIschungen. 45 

Besonders geelgnet sind die erfindungsgemassen festen Losungen zum Einfarben von Polyvinylchlorid und 
Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, sowle zum Plgmentleren von Lacken und Anstrichstoffen, 
insbesondere AutomobildecWacken. 

Mit den erfindungsgemassen festen Losungen lassen sich in Gemisch mit anderen Pigmenten vorteilhafte 
neue Nuancen einstellen. In transparenter Form eignen sie sich auch gan2 besonders fur MetaJIeffektlackie- SO 
rungen. 

Die erwahnten hochmolekularen organischen Verblndungen konnen einzeln oder In Gemlschen als 
plastiche Massen. Schmelzen oder in Form von Spinnlosungen. Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben 
vorliegen. Je nach Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemassen festen 
Ldsungen als Toner oder in Form von Praparaten einzusetzen. ~ 55 

Bezogen auf das zu pigmentierende hochmolekulare organische Material kann man die erfindungsgemas- 
sen festen Losungen in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.tyo, vorzugsweise von 0,1 bis 10 Gew. q/b. einsetzen. 

Die Pigmentierung der hochmolekularen organischen Substanzen mit den erfindungsgemassen festen 
Losungen erfolgt beispielsweise derart, dass man eine solche feste Losung, gegebenenfalls In Form von 
Masterbatches, dlesen Substraten unter Verwendung von Walzwerken, Misch- oder Mahlapparaten zumischt. 60 
Das pigmentierte Material wird hierauf nach an sich bekannten Verfahren, wie Kalandrieren, Pressen, 
Strangpressen, Streichen, Giessen oder Spritzgiessen, in die gewunschte endgultige Form gebracht. Oft ist 
es erwunscht, zur Hersteilung von nlcht starren Formlingen oder zur Verringerung Ihrer Sprodigkeit den 
hochmolekularen Verblndungen vor der Verformung sogenannte Weichmacher einzuverlelben. Als solche 
konnen z.B. Ester der Phosphorsaure, Phthalsaure oder Sebaclnsaure dienen. Die Weichmacher konnen vor 65 
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Oder nach der Einverleibung der erflndungsgemassen festen Losungen in die Polymeren elnoearbeltet 
Be^*. T Bunt* Oder S^^.TS^^ £SC ta "*" K " 

Die nachfolgenden Beispiele erlautern die Erfindung. 
Belspiel 1: 

In elne KugelmOhle mlt elnem Inhalt von ca 1 Liter enthflftonH 1*1™ e*aMu.»~i - « 
Nagel (Lange 3 cm) als Mahlkbrper, werdfn 1 S g ?S!S^ IfS^BE^ ^ 1S ? fl 
13.4-cJ-pyrrol. 2.4 ml Tetrachlorethylen. 0,75 g BenzoldodecS 
[A.a(S0 4 ) 3 .15-18 H 2 0] gegeben. Die gut JUoJESE^ 

be, Raumtemperaturgerollt. Danach wird das Mahlmedium von den MMk6^m^a^Z^ ,Z ^ ^ 
Losung von 2,75 ml konzentrierterSchwefelsaure In 500 ml WuaBrSinSS^^StS^ 
Pigment wlrd abfiltriert, der Presskuchen wlrd mK he^m^S ™2tm TSKSL 70 C9eFU * rt - Das 
Vakuumtrockenschrank be. 80=C getrooknet. und die erStene XT* KJuSS ^Tm 9 " 1 , ta 

Zu demselben Resultat gelangt man, wenn man anstelle von Benzoldodecvlsutfons&jra.Mfl^i. 
aqulvalente Menge des entsprechenden Isopropylammonlumsalzes verwendet eln0 

Belspiel 2: 

Schwe^re losung vrfrd unter StickstoJ^ 

fogende Temperaturen gemessen: Pigment-Schwefelsaurelfisung: 27°C WasseV- 25-C AuS„« ™ 
45 Belspiel 3: 



70 
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25 
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Beisplel 4: 



*£zee^ tnd n us: srsrs 'ssss; srr von v * 8 Y - chinacridon 3 ' 9 » 

Belspiel 5: 

Verfahrt man analog wfa In Belspiel 1 beschrieben. verwendet aber anstelle von 11 5 a v.Ch!rmrrM«n n 7 
Chinacridonchinon und anstelle von 3 5 o 3 3 n ^ fi-ninh*r^ < TTl, * T , J * 9 Y-Chlnacndon 11,7 g 
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geungsdiagramm der entsprechenden physikalischen Mischung der obengenannten Ausgangsprodukte 
unterscheidet. In Kunststoffen und Lacken ergibt dlese teste PlgmentlSsung sehr farbstarke orange 
Ausfarbungen mlt guten Bestandigkeiten. 

Belsplel 6: 5 

Verfahrt man analog wie im Beispiel 5 beschrieben, verwendet aber anstelle von 11,7 g 11,6 g 
Chinacridonchinon und anstelle von 3,3 g 3,4 g S.e-DHA-methylphenyO-l^-dlketopyrrolo-IS.^l-pyrroI, so 
erhalt man eine orangefarbige teste Pigmentlosung, deren Rontgenbeugungsdiagramm sich vom Rdntgen- 
beugungsdiagramm der entsprechenden physikalischen Mischung der obengenannten Ausgangsprodukte 
unterscheidet. In Kunststoffen und Lacken ergibt diese teste Pigmentlosung farbstarke orange Ausfarbungen 10 
mit guten Bestandigkeiten. 

Beispiel 7: 

Verfahrt man anaJog wie in Beispiel 5 beschrieben. verwendet aber anstelle von 11,7 g 8,1 g 
Chinacridonchinon und anstelle von 3,3 g 6,9 g 3,6-DiphenyM ,4-diketopyrrolo-[3.4-c]-pyrrol f so erhalt man 15 
eine orangefarbige teste Pigmentlosung, deren Rontgenbeugungsdlagramm sich vom RSntgenbeugungsdia- 
gramm der entsprechenden physikalischen Mischung der obengenannten Ausgangsprodukte unterscheidet. 
In Kunststoffen und Lacken ergibt diese teste Pigmentlosung farbstarke rotorange Ausfarbungen mlt guten 
Bestandigkeiten. 

20 

Beispiel 8: 

In einem Glasgefass werden 6 g Chinacridonchinon, 1,5 g 3,6-DiphenyM,4-diketopyrrolo-[3,4-c]-pyrrol und 
1 ,0 g Dihydrochinacridon wahrend 2 1/2 Stunden in 50 ml konzentrierter Schwefelsaure verruhrt. Das Gemlsch 
wlrd unter ROhren in ca. 10 MInuten auf Els-Wasser getropft. Die entstandene Pigmentsuspension wird 
wahrend 3 Stunden bei 80° C verruhrt, heiss abfiltriert, der Presskuchen wird mit heissem Wasser neutral 25 
gewaschen, Im Vakuumtrockenschrank bei 80°C getrocknet, und die erhaltene Ware wird gepulvert. Man * 
erhalt 8,0 g einer orangefarbigen festen Pigmentlosung, deren Rontgenbeugungsdlagramm sich vom 
Rontgenbeugungsdlagramm der entsprechenden physikalischen Mischung der obengenannten Ausgangs- 
produkte unterscheidet. In Kunststoffen und Lacken erhalt man mit dfeser festen Pigmentlosung sehr 
farbstarke orange Ausfarbungen mit guten Bestandigeiten. 30 

Beispiel 9: 

Verfahrt man analog wie in Belsplel 8 beschrieben, verwendet aber anstelle von 1,5 g 3,0 g 
3,6-DiphenyM ,4-diketopyrrolo-[3,4-c]-pyrrol, schlammt den erhaltenen neutral gewaschenen Presskuchen 
nochmals In 200 ml Wasser an, versetzt die Pigmentsuspension mit 2,0 g NiS04«6H20, stelit das pH mit 35 
10 o/oiger wasseriger Sodalosung auf 8,7, wobei basisches NiCoa auf das Pigment fallt, fiitiert die Suspension 
ab, wascht den Presskuchen mit Wasser, trocknet und pulvert inn, so erhalt man eine orangefarbige teste 
Pigmentlosung, deren Rontgenbeugungsdiagramm sich vom Rontgenbeugungsdiagramm der entsprechen- 
den physikalischen Mischung der obengenannten Ausgangsprodukte unterscheidet. 

In Kunststoffen und Lacken erhalt man damit sehr farbstarke orangerote Ausfarbungen mit sehr guten 40 
Licht-, Hitze- und Migrations-bestandigkeiten. 

Beispiel 10: 

In eine Kugelmuhle mit einem Inhalt von ca. 1 Liter, enthaltend 1,5 kg Stahlkugeln (0:1,2 cm) 150 g Nagel 
(L&nge - 3 cm) als Mahlkorper, werden 4,0 g y-Chinacridon, 0,6 g Dihydrochinacridon und 0,6 g 45 
3,6-Di(4-chlorphenyl)-1,4-diketopyrrolo-[3,4-c]-pyrrol, 0,7 ml Tetrachlorethylen, 0,3 g Benzoldodecylsulfon- 
saure-isopropylammoniumsalz und 20 g Alumlnlumsuifat (Al2(S04)3«15-18H20) gegeben. Die gut verschlos- 
sene Muhle wird wahrend 6 Stunden auf einer Roilbank bei Raumtemperatur gerollt. Danach wird das 
Mahlmedium von den Mahlkorpern abgetrennt und in einer Losung von 2,5 ml cone. Schwefelsaure In 500 mi 
Wasser wahrend 2 Stunden bei 70° C gerflhrt. Das Pigment wird abfiltriert, der Presskuchen mit heissem 50 
Wasser neutral und salzfrei gewaschen, im Vakuumtrockenschrank bei 80° C getrocknet, und die erhaltene 
Ware gepulvert. Man erhalt 4,9 g einer roten festen Pigmentlosung, deren Rbntgenbeugungsdiagramm sich 
vom Rontgenbeugungsdiagramm der entsprechenden physikalischen Mischung der obengenannten 
Ausgangsprodukte unterscheidet. Beim Einarbeiten in Kunststoffe und Lacke erhalt man farbstarke rote 
Ausfarbungen mit ausgezeichneten Bestandigkeiten. 55 

Beispiel 11: 

Verfahrt man analog wie in Beispiel 10 beschrieben, verwendet aber anstelle von 4,0 g 3,1 g y-Chinacridon, 
anstelle von 0,6 g Dihydrochinacridon 1,1 g 4,11-Oichlorchinacridon und anstelle von 0,6 g 1,0 g 
3,6-Di{4-chIorphenyl)-1,4-diketopyrrolo-[3,4-c]-pyrrol, so erhalt man eine rote teste Pigmentlosung, deren 60 
Rontgenbeugungsdiagramm sich vom Rontgenbeugungsdiagramm der entsprechenden physikalischen 
Mischung der obengenannten Ausgangsprodukte unterscheidet Beim Einarbeiten in Kunststoffe und Lacke 
erhalt man sehr farbstarke rote Ausfarbungen mit ausgezeichneten Hitze-, Ucht-, Migrations- und 
Wetterbestandigkeiten. 

65 
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Beispiel 12: 

Verfahrt .man analog wie in Beispiel 11 beschrleben. verwendet aber anstelle von 3,6-Di(4-chlorohe- 

nyl)-1,4-diketopyrrolo-[3,4-c]-pyrrol 3.6-Dlphenyl-1.4-dlketopyiTOlo-[34-c]-Dvrrol so erhfilt nmn*m ?™L 

Pigmentlosung mit ebensoguten Elgenschsften. W elne f8Ste 

Beispiel 13: 

In einem Glasgefass warden 100 ml tert.-Amylalkohol vorgetegt und lanqsam Stickatoff alnn»i<»H»t 
Natrium und anschllessend 0.2 g dea Natrlumsabes des Suif!UmsteE^ 
Emulgator. warden ,n den tert.-Amylalkohol gegeben und das Gemlach wird langsam auTK^cl^anS 
Unter heftlgem Ruhren wird das Metall 1m Alkohol aufgelost. Die erhaitene LSsung wird auf ct»- C aSS 
und mrt 9.0 g y-Chlnacrldon sowle 2,4 g 3.6-Dlpr»n^1,4^lketopyrro^[3.4^l-pyrrol veraSt M^. rth?S* 

AbdestilHeren des organischen Losungsmittels auf WaseerauToie erhaJtene PtemZT.,!i;„ » 

und das Produkt gepulvert Man erhtlt 11.5 g elner rolen fasten Plomantlosung. dZK^S 
gramm sich vom Rontgenbeugungsdiagramm elner entsprechenden physikallschen MlwhSS^ST 
nannten Ausgangspigmente unterscheidet. Belm Elnarbeiten in Kunstetom, und^La^e^ma^anS 
rote Ausfarbungen mlt ausgezeichneten Bestandlgkelten. rarostarkB 

Beispiel 14: 

Elne Mischung von 130 g Steatltkugem von 8 mm Durchmesser. 47.5 g Alkydmelamlneinbrenntack 
bestehend aus 60 g Alkydharz »BECKOSOL 27^320 (RelchhokJ Chemte AG) n ST 5^ 

Melaminharz ®SUPER-BECKAMIN 13-501 (Relchhold Chemle AG) 50 oSgTxylSUuta^d (2 1 2f£«.?i I 
12?£S ^S^'-onomettjylethe, und 2.5 g dar naoh Beispiel ? S^lfiSta S 
ener 200 ml fasaenden Glasflasche mlt 'Twist-off-Verschluss wthren 120 StundJ fwrSm MkSSi 

i itanaioxid KRONOS RN 59 (Kronos Titan GmbH und weiteren 24.0 g des obigen Alkvdmelamlf^inb«»n^ 
tacks vermischt Das erhaltene Gemisch wird auf Aluminlumbleohe ge£ritzt und SsdCnd^nd £ 
Mlnuten bei 130'C eingebrannt. Man erh&lt rote ^s^^m Zs^^ ^^^T 

Beispiel 15: 
Elne Mischung von 

130 g Steatitkugeln (0 « 8 mm) 
45,5 g eines thermohartenden Acryllacks, bestehend aus 

41,3 g Acrylharz »VIACRYL VC 373, 60 % (VIANOVA Kunst- 
harz AG), 

16,3 g Melaminharz *MAPRENAL TTX, 55 % 
(H0ECHST AG), 
32,8 g Xylol, 

4,6 g Ethylglykolacetat, 

2,0 g Butylacetat und 

1,0 g ®Silikonol A, 1 % in Xylol (BAYER AG), und 
2,5 g ' der nach Beispiel 2 erhaltenen festen Pigmentlosung 
werden in elner 200 ml Glasflasche mlt "Twist-off'-Verscluss wShrend 72 Stunden auf einem Raita**^ 

Aluminlumbleohe gespritzt und anschllessend wlhrend 3 1 MfcSSS MWC *2^^Jff j£ 
farbstarke rote Metalleffektlackierungen mlt ausge Z e.chneten Besttadlgketten 

Bejspjgj 16: 

^SSmrvAr 1 ; 0 l"^ 0 ! 8 ^ 9 ' 6 ernattenBn fest «" Pigmentlosung. 1.0 g Antloxydana (IRQ AN OX* 
1010. CIBA-GEIGY AG) und 1000 g Polyethylen-HD Granulat PVESTOLEN A6&.16 huelsj^i ^h»™f« 
Mlnuten m elner Glasflasche auf elner Rollbenk vorgemlscht. O^ ^^^^f^t^^^ 
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farbstarke orange Nuancen mft ausgezeichneten Bestandlgkeiten auf. 
Beispiel 17: 

0,6 g der gemass Beispiel 8 erhaltenen festen Pigmentldsung wird mlt 67 g Polyvlnylchlorid, 33 g 
Dioctytphthalat, 2 g Dibutylzinndilaurat und 2 g Trtandioxid vermischt und auf einem Walzenstuhl wahrend 15 
Minuten be! 160° C zu einer dOnnen Folie verarbeitet Die so erzeugte orange PVOFoIle ist sehr farbstark, 
migrations- und lichtbestandig. 



Beispiel 18: 

1000 g Polypropylengranulat (®DAPLEN PT-55, Chemie LINZ) und 20 g eines 60 %-igen Pigmentprapartes, 
bestehend aus 10 g der nach Beispiel 4 erhaltenen festen Pigmentlosung 10 g Mg-Behenat, werden in einer 
Mischtrommel intensiv vermischt. Das so behandelte Granulat wird bei 260 bis 285°C nach dem 
Schmelzsplnnverfahren versponnen. Man erhfilt rotgefarbte Fasern sehr guten Ucht- und textllen Echtheiten. 
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Patentanspruche 
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1. Feste Losungen von Pyrrolo-[3,4-c]-pyrrolen und Chinacridonen, enthaltend 
a) mindestens elne Verblndung der Formeln 



20 



a jl 
(i) 



oder 



\ A/ 
(id, 



worin A und B unabhangig voneinander eine der Qruppen der Formeln 



25 



30 



< >-*• ■ >-< 



\ 2 



\=/ ' W* oder <> 



bedeuten, worin Ri und R2 unabhangig voneinander Wasserstoff. Halogen, Ci-Cs-Alkyl. C1-C6-AI- 40 
koxy, -SR 3 . -N(R 3 ) 2l -CF 3 , -CN Oder elne Gruppe der Formeln 



/ X 

\ / 



oder 



\ 5 



45 



bedeuten, R3 Ci-Cs-Alkyl Ist und R4 und R5 unabhangig voneinander Wasserstoff, Halogen, 
Ci-Cs-Alkyl, Ci-Cs-Aikoxy, -SR3 oder-CN bedeuten, und 
b) mindestens eine lineare Chlnacridonverbindung der Formeln 



50 



55 



60 
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y VV\a a. 

II I II || +-U /.TJJ\ 

1 WVVV 1 

H 8 

AA.A A A 

x *"\ A A • ' ,K <w). 
V v v \y \y 

.A A A A A 

h i i ' 

y \/ \y v\A. 

t !! ! ! h +-z rvT) 

H H 



2 - 
n 



worin W, X, Y und 2 unabhangig vonelnander Halogen, Ci-Ce-Alkyl, Ci^ 6 -Alkoxy und i k m und n 

vJL F ,T t8 l L 6su " 9en ? emass Anspnich 1, dadurch gekennzelchnet, dass ale mlndeetens erne 
Verblndung der Formeln I oder II mlt der In Anspruch 1 angegebenen BedaSTSS Si 
CrHracndor^erbindur^ der Formal III, worin W CW^ 

vmm£ J^SEIK!: Wri 1 - dadurch a*^***™* ^TTSI£E2^ 

Verblndung der Formeln I oder II mlt der In Anspruch 1 angegebenen Bedeutung.-eme Chfracridorwerblrv 
ShaSfn ' m NU " bed6Utet Und 8108 ^"^^.ndung de^SSoSj£ 

v«*.„ F H.!!i e J- 6 ! 1 " 198 " ? ema8 ,? Anspruch 1. dadurch gekennzelchnet. daee ale mindestene elne 
Verblndung der Formeln I oder II mlt der In Anspruch 1 angegebenen Bedeutung, ahe-oESEiS! 

enln^n * ™ ***** ^ ** ^^^verbindur^iS^^rH^. 

v, i,^ 316 h 631 ^ 9 *" 9em8as Anspruch 1. dadurch gekennzelchnet, dase sie mindestens «ma 
Verblndung der Formeln I oder II mlt der In Anspruchl angegebeneTLStWWte £ 

• , i*^? unge P 9«"ff Anspruch 1, dadurch gekermzetehnet. dass steesie Vertandung darttmrel 

Fwmeln I, III, IV, V und VI die m Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben 

J^Feste Lfcungen gemass Anspruch 6. dadurch gekennzelchnet, daaasfeeina Veifelnfanader f^nei 
I enthatten, worm A elne Gruppe der Formeln ™«wawng<iar wmel 

.»— •. ..— . 



^ "** *■* tert -^ — «- * 

FeSrSr L6SU " 9 8emaSS AnSpnJCh 1 ' d8dUrCh B Bkenn2elch n«. dass sie die bekten Vertrtndungen der 
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? . w ff i 

V ! v wV "° d <A> 

h 8 ! s 8 

V" 

enthalt. 

9. Verfahren zum Farben von hochmolekularem organlschem Material durch Bnarbelten von festen 
Losungen gemass Anspruch 1 . 

10. Hochmolekulares organisches Materia! enthaltend teste Ldsungen gemass Anspruch 1. 

Patentanspruche fur den folgenden Vertragstaat: ES 

1. Verfahren zur Herstellung von festen Losungen von Pyrrolo-[3,4-c]-pyrroIen und Chlnacridonen, 
durch Umsetzung von 

a) mindestens einer Verbindung der Formeln 

t ft t 5? 

/sy v /sy 

m. I >H oder Wf I 

VV \a. 
a jl 8 i 

(i) (id, 

worin A und B unabhangig voneinander eine der Gruppen der Formeln 35 



v 



10 



15 



20 



25 

9 



30 



bedeuten, worin Ri und R2 unabhangig voneinander Wasserstoff, Halogen, Ci-Cs-Alkyl, C1-C5-AI- 
koxy, -SR 3 . -N(R 3 ) 2l -CF 3l -CN oder eine Gruppe der Formeln " ' 45 



— ( )— R* , -S— ^ ^.-R* oder -O-*^ \-K k 

•=• 50 

bedeuten, R3 Ci-Cs-Alkyl ist und R4 und R5 unabhangig voneinander Wasserstoff, Halogen, 
Ci-Cs-Alkyl, Ci-C 5 -Alkoxy, -SR a oder-CN bedeuten, mit 
b) mindestens einer linearen Chinacridonverblndung der Formeln 65 



60 
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ff » 

/v'V\A/\ 

v v v \' v 

,/ \ / \ /\ /\ /% 

Vt ! 5 8 8 f"\ (iv)., 
VYVVV 

Vt 8 ! 8 8 ■+-*« <v) od«r 

V V \' V V 
H ft 8 

? ? 

S \ / \ S \ s\ s\ 
Z A 8 I 5 5 f-z n (vi)., 

vvvvv 

H H 

worin W. X, Y undZ unabhinglg vonelnander Halogen. C-Ce-Alkyl, E,0 6 -AJkoxy.und i. k. m undfl 
Null. 1 oder 2 bedeuten, wobol slch die Rcfrtgenbeugungadtagramme der ^o a*alte«en S 
L6sungen von dar Summe der RantgenbeugungsdlagrHmme der BnzelkompoKe^^S 

2. Verfahrer. zur Herstellung von fasten LosungengemSas Anspruch 1 , daduroti getennzelcrmet decs 
mlndestens elne Verbindung der Formeln I otter II mlt der In Ansprach angegebW?edSq^ 

J^SHm Z Z H Z St H nmg 2 0T l f68ten USsunB8n 8«nass Anspruch 1. dadawh^etemHetahnet. daee 
mlndestens elne Verbindung der Formeln I oder II mlt der In Anapnich 1 angesebSBedeutuno dne 

S^Verfahren zur Herstellung von festen LSsungen gemaas Anspruch 1 , dadurah gakennzetchnet dass 
mlndestens leuie Verbindung der Fonrmln I oder II mlt der In Anspruch 1 angegeb^sn^eotana'nS 

!T ^^ 9 v/^, 2 ^ r ™ ndestensei " er Verbindung der Fonroln«I. W. VwterM awseeetet 
S£n Verblndungen der Formeln I, III, IV, V und VI. dte* Anspruch 1 engegttene aSS 

* a l**? r * n z " r «erate«ung von festen Ueungm gemftss Anspruche. dadureh gekeiwzetehwet dass 
elneVertxndung der Formel I umgesetzt wird, worm A elne Gwpplder Formeln 
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8. Verfahren zur Herstellung von fasten Ldsungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die beiden Verbindungen der Formeln 

II t 

9 « B Y 

I II I II II I »nd M I )IH 10 

v v y \ y \' \* \' 



H 



ft 



miteinander umgesetzt werden. 
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EQUIVALENT -ABSTRACTS : 

A solid solution of pyrrolo { 3, 4-c) pyrroles and quinacridones which contains a) at 
least one compound of the formula (I) or (II), in which A and B are independently 
of each other one of the groups of the formula (i)-(v) in which Rl and R2 are 
independently of each other hydrogen, halogen, C1-C5 alkyl, C1-C5 alkoxy, -SR3, -N 
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